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@ Organische lichtempfindliche Anordnung fur elektrofotografische Anwendungen 

@ Eine organische lichtempfindliche Anordnung fur elek- 
trofotografische Anwendungen umfaBt einen durch 
SpritzgieSen hergestetlten zylindrischen Trager aus ther- 
moplastfschem Harz, das durch Zusatz von RuG leitend 
gemacht 1st, und eine organische lichtempfindliche 
Schicht fur Positivauftadung auf dem Trager. 
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Beschreibung 

Die vorlicgende Erfindung bciriffl einc organisclie lichiempfindliche Anordnung fur clekirofolografischc Gerute und 
insbcsondcre cinen zylindrischcn Trager fur den lichieinpfindlichcn Korpcr cincs Kopicrgcrals odcr Lascrdruckcrs. 
5 Dcr y.ylindrische Triiger fiir cine sogenannte iichtenipfindlichc Troiiiniel (b/w. einc y.ylindrischc. lichleniplindliche 
Anordnung odcr cinen iichicnipfindlichcn Korpcr) zur Bildaufzcichnung, wic sie in Auf/cichnungsgcnitcn, eiwa Kopicr- 
geriilen oder Laserdruckern, eingeseizi wird, wird oft aus Aiujniniuni odcr einer Aluniiniunilegicrung hei^esiellL 

Wcnn Aluminium oder cine Aluniiniunilegicrung benuui wird, niuR der zylindrischc Tragcr zur Erzielung cincr ge- 
wunschicn Obernachcnrauhcii mechanisch bcarbeitcl wcrden, was die Hcrsiellungskosien crhoht. Infolge von Fcuchiig- 
10 keit Oder SaucrsiolT in dcr Luft kann fcmer die Aluniiniuinoberflachc oxidieren oder in anderer Weisc becinirachiigi wer- 
den, was cine Anodisicrungsvcrarbeitung odcr einc andcrc Vcrarbeiiung zur Oxidationsvcrhindcrung erlbrden. 

In den ieizicn Jahren isi cin Vcrfahren zur Ausbildung cines Iriigers fur eine lichlempfindlichc Tronunel aus einem de- 
rcn Ciewich! verringemdcn Kunsiharz anstelle von Aiuniiniuni odcr einer Aluniiniunilegicrung bekannt geworden. Hci- 
spielsweisc offenbari die JP 2-17026 A cin hauptsiichlich aus Polyphenylensulfidharz (iiblicherwcise als PPS-Harz be- 
15 zeichnct) bcsiehendes Material zur Verwendung als Bildiriiger fiir cin Aufzcichnungsgerat. Die .TP 3-5 1856 A olTcnbart 
dariiber hinaus die Verw^endung einer KohlensiolTenihaliendcn Iciiendcn ihenuoplasiischcn Verbindung als Material fiir 
den Triiger eines lichieinpfindlichcn Korpcrs fiir clekirofolografischc Anwendungcn mil Posiiivaufladung. 

Bci Hinsaiz dcs aus der crwahnicn JP 2-17026 A bcschricbenen Vcrfalircns zur Hcrsiellung eines Triigcrs aus einem 
haupisachlich PPS-Harz enlhalicndcn Material, kann man jedoch durch SprilzgicBcn nicht ohnc weilercs cinen Triiger 
20 mil dcr fiir eine lichtcmpfindlichc Trommel gewiinschien gcringen Dicke und kleinem Durchmcsscr erhahen. Daher hal 
dieses Vcrfahren keine Bedcuiung im Marki crlangl. 

Das bei der aus der TP 3-51856 A bekannlen Verbindung verwendeie thennoplaslische Harzcnihali Polycarbonatharz, 
Acrylharz, Siyrolharz, Polyolcfinharz, Fluorharz odcr Polyesicrharz. Mil Ausnahme des Fluorharzes wcisen diese Harze 
jedoch wedcr eine Beslandigkeii gegeniiber organischen Losungsmiiicln noch cine Warnicbcsiandigkeil bei der Be- 
25 schichiung und Trocknung eines organischen lichlempfindlichcn Korpcrs auf. 

Gcncrell wird bci negaiiv gcladenen lichlcuipfindlichcn Troiiimcln odcr Korpem cine Koronacniladungsanordnung 
(scoroiron) zum Anlcgcn cincr hohcn Spannung cingcscizi, durch die groBc Mcngen Ozons crzcugt wcrdcn, was im Hin- 
blick auf die Erhaliung der Umwelt unerwiinschi ist. 

Zusanimenfassend Jafit sich dalier sagen, daS bei herkonimlichen lichlempfindlichcn Trommcln, soweit Aluminium 
30 Oder cine Aluniiniunilegicrung als Triigennalerial eingeseizi wird, cin koinpliziertcs Hers ( ell ungs vcrfahren und ein gro- 
Ber Kosienaufwand wcgen der Notwendigkeil einer Obcrflachenbehandlung zur Qualitiilsverbesserung erfordedich sind. 
Wcnn PPS-Harz, d. h. ein theniioplaslisches Harz, verwendei wird, laGi sich durch SprilzgicBcn kein exakl gefoniiter zy- 
lindrischcr Triiger erreichen. SchlieBIich leidel die Kohlenstofl' enlhaUende, leitende ihcniioplasiische Verbindung, die 
zur Vermeidung des von deni Vcrfalircn mil ncgaiiver Aufladuiig hcrriihrciidcn Ozons eingeseizi wird, an nicdrigcr Lo- 
35 sungsmiuei- und Wannebesiiindigkcii. 

Es ist eine Aufgabe der vodiegendcn Erfindung, cinen im wesenilichen aus Kunsiharz aufgcbaulcn zylindrischen Tra- 
gcr mil geringem Gewichl und geringen Hcrsiellungskosien zu schalTen, dcrselbst in u nkonirolli crier At mosph are keine 
Beeintrachtigung erfalirt, uni eine lichicmpfindlichc Anordnung fiir clekirofolografischc Anwcndungen zu schaffen, die 
cinen akkuraicn zylindrischen Tragcr aufweist und ausgezeichncic Eigensch alien als Positivladungstyp aufweist, wel- 
40 chcr die Bclriebsumgebung nicht becinirachiigi. 

Diese Aufgabe wird durch eine organische, lichlempfindliche Anordnung fiir elekirotbiografische Anwendungcn ge- 
miil3 PaienianspiTJch 1 gelost. Vbiieilhafic Weiicrbildungen der Erfindung sind Gcgcnstand der Unlcranspruche. 

Eine lichlempfindliche Trommel gemaf? der vorliegenden Erfindung wird durch aufcinanderfolgcndes AulT^ringen ei- 
ner I^cheriihcrtragungsschichi. einer Ladungserzeugungsschichl und einer Elektronenuberiragungsschicht auf einen lei- 
45 lenden Trager ausgebildci. Ein theniioplaslisches Harz, das an Lufl nicht oxidiert, d. h. chemisch stabiles PPS-Harz, 
PPA-IIarz odcr LCP- Harz, wird als das Material fiir den zylindrischen Tragcr verwendei. Ein anorganisches Dispergier- 
miilcl wird vorzugswcise dazu verwendei, prciswcrtcn Rul3 gleichloniiig iiber den Trager zu vcrieilen, um den Tragcr Ici- 
icnd zu machcn (spezifischer Raum- oder Durchgangswidersland 10^ Qcm oder wenigcr). Der Trager ward durch Sprilz- 
gicBcn hergcsielll, um anhaliend Produkte mil gleichbleibender Oberflachcnrauhcit zu erhalicn. 
50 Wciiere Vortcile und Merkmale dcr vorliegenden Erfindung ergeben sich aus dcr nachfolgcnden Beschreibung von 
Ausfiihrungsbeispielen in Verbindung mil den beiliegendcn Zeichnungen. Es zcigcn; 

Fig. 1 einc Schninansiehl eines Bcispiels eines Triigcrs fiir cine lichtenipfindliche Tronmiel gcmiiB der vorliegenden 
Erfindung, 

Fig. 2 cine vergroBerle Teilschniuansicht dcs Schichienaul^aus der lichlempfindlichcn Tronuncl auf deni Tragcr. 

55 Als Maierial fiir einen zylindrischen Trager wird gemiiB der vodiegendcn Erfindung ein ihcrmoplasiisches Harz ein- 
geseizi, das keine Oberllachcnbehandlung erlbrden und daniit zur Verringcrung sowohl von Kosien als auch Gewicht 
dcs Gerais bciiragt, in dem der Tragcr eingeseizi wird. Da die lichlempfindliche Troniniel durch AufTjringcn eines orga- 
nischen fotolei lenden Materials auf die Oberflacho dcs zylindrischen Tragers hcrgesicill wird, mu6 sie aus eincm Male- 
rial besichen, bei dem nichl die Gefalir eines Schwellcns odcr Vcrfomiens des Tragers infolge der eingeseizi en lojsungs- 

60 mitiel besteht.. Wenn der Iragcr aus Aluminium besichi, isi zum einen cine Obcrflachenbehandlung erfordedich, und 
miissen zum anderen durch Schneidcn, bzw. Drehen oder auf andere Weise nachlraglich AnschluKieilen oder -flanschc 
ausgebildci wcrdcn, auf die dann Aniriebszahnrader aufgcselzi wcrdcn. All dies crhoht die Hcrsiellungskosien. 

Dcr Einsalz des SprilzgicBcns crlaubl es dagegen, daB sole he AnschluBteile oder -flanschc mil genauem Innendurch- 
messer ausgebildci warden und die Notwendigkeil dcs Schneid- odcr Drehschriits enifalli. Wcnn das verwendeie Maie- 

65 rial cine gute Abbildung der Fonnobcrflache erlaubi, isi nach dem SpriizgieBen auch kein Poliercn der Oberflache erfor- 
derlich. Dalier ist das bcvorzugie Maierial fur den Trager cin ihcnrioplaslischcs Harz, wic eiwa PPS-Harz, PPA-Harz 
oder LCP-Harz, insbcsondcre ein qucr-vemcizles PPS-Harz, das fiir lange Zcil dimen.sionsstabil ist und infolge seiner 
gulcn Widerstandsfahigkcii gcgcniiber Losungsmiiicln und Waniie auch chemisch siabil isi. 
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Wcnn das PPA-Hurz \cr\vcnciel wird, enifalli cin Obcrflachcnumwandlunpsschrill unlcr Hinsai/ cincr UV-Vcrarbci- 
lung wiihrend des Schrius, wiihrend dcssen cine Unier- oder Grundschichi aufgebrachi wird, wodurch der Wirkungsgrad 
dcs Bcschichiungsschrius erhohi wird. 

Da das theniioplasiische Harz gcnerell cincn hohcn spc/jfischen Rauni- odcr Durchgangswidersiand von K) bis 10 * 
Qcin aiifwcisi. kann cs nichi alicin zur Hersicilung dcr licluciiipfindlichen Troruniel verwcndci wcrdcn. Bei dcr lichi- 5 
ciuplindlichen Trommel mil dcm Tragcr aus ihcniioplasiischcm Harx und der licluciiipfindlichen Schichi aus cincm or- 
canischen Iblolciicnden Maierial, wird nach Bclichiung und nachfolgendcr Entwicklung Toner auf ein Aulzeichnungs- 
blaii iibcrtragen und die Trommel dann ubcr den Tnigcr gccrdet, urn die Oberfiachcnladungcn abzufuhrcn. Wcnn der Tra- 
gcr einen hohcn clcktrischen Widersland darslcllt, konnen die Ladungen nichi in ausrcichcndcin MaBc abgcluhn wcrdcn. 
Dcr Tragcr muG dahcr leiicnd sein. Insbcsondere niuB cr cinen spezifischcn Rauni- oder Durchgangswidersiand von l(r lo 
Qcm odcr wcnigcr auiV'cisen. GemitG der vorlicgendcn IZrfindung wird daher RuB zugcscizt, urn dcm Tragcr Lciilahig- 
keii zu vcrleihen und zur Vcrwcndung fureinc lichteniprindlichc Trommel gecignct zu niachcn. 

Wenn AllzweckruB vcrwendc! wird, sind zehn odcr mchr C^ewichlspro/cni RuB erforderlich. urn eincn Tragcr mil ei- 
nem spczifischcn Rauni- oder Durchgangswidersiand von 10^ Qciu odcr weniger zu erzcugcn. Dies fuhrt jedoch zu ciner 
Erhohung der Viskositai des Harzcs und vcrhindcri es, daB die lichlenipfindliche Trommel odcr dcr Tragcr leichl formbar 15 
isl. 

Dcr crfordcriiche si>ezi(ische Widersland kann durch cine geringerc Mcnge an zugcscizlcm RuB dadurch erreichi wcr- 
dcn, daB Rufi mil cincm niedrigcn clckirischen Widcrsiand vcrwendci wird, beispiclsweise cin hochlciicndcr RuB, hoch- 
IciicndcrPumaccruB odcr leilcndcr KanalruB mil cincr noch hohcrcn Lciitahigkciu mil cincr DurchschnitisparlikclgroBe 
von 20 bis 50 nm und eincm spezifischen Raum- odcr Durchgangswidersiand von 10"' Qcm odcr wcnigcr. 2o 

Zur glcichzeiiigen Verbesscrung dcr Dispersionstahigkeil des RuBes, kann zusaizhch cin anoi^ganisches fcincs Pulvcr 
mil ciner DurchschnitisparlikclgroBe von 50 |Jm oder wcnigcr, beispiclsweise Calciuntcarbonal odcr Ton, zugeseizi wcr- 
dcn, so daB auch cin Tragcr fur eine dunne lichlenipfindliche Trommel niil eincm gcringcn Durchmesscr durch Spr'uz- 
gicBcn hcrgeslclli werden kann. Wenn eine bcsiinimic Art von RuB verwendei wird. wie sie oben beschricben sind, wird 
das anorganische Pulvcr als Dispergieniiiliel vorzugsweisc mil dem RuB verniischi, damil dcr RuB gleichfoniiig in dcm 25 
Harz verlcili isl. 

Daniil sowohl angcmcsscnc Malcrialkosicn als auch ausgczcichnclc clcklrischc und mcchanischc Eigcnschallcn cr- 
rcicht wcrdcn, konnen tx:rncr ein anorganischer FullstolTodcr Glasfasern zugesclzt werden. Da der Zusaiz cincr groBen 
Menge von RuB die mechanische Festigkeil vcrringcm kann, konnen Glasfasern in einem solchen AusmaB zugeseizl 
wcrdcn, daB die Fesiigkeii crhohl wird, die gewiinschte Obcrflachenrauheil aber nichi becinfluBt wird. 30 

Zur Erzielung von Produkien mil gleichbleibender Obcrflachenrauheil wird gemaB der Erfindung das SpritzgicBvcr- 
iahrcn zum Foniien des zylindrischen Tragers cingesctzl. Fig. 1 zeigl den Tragcr fur eine lichlenipfindliche Trommel in 
cinem elcklrolblografischen Gerat . 

Die FlicBfaiiigkcii des Jeiicndcn Harzmaicrials walireiid des SprilzgicBcns, das zuju Erliali eines zylindrischen Tragcr- 
fonnkorpers lypischer Ahmessungen iPurchmesser 15 bis 200 mm, Dicke 0,5 bis 5,0 mm, Langc 360 mm oder wcnigcr) 35 
vcrwendet wird, wclchcr fur cine lichlenipfindliche Troniniel benuizbar ist, erfulli vorzugsweisc die folgende Bcdin- 
gung: 



L < oAofl/D, 

40 

wohci I die Dicke bzw. die Wandsiarkc des zylindrischen Tragers isu D sein Durchmesscr isl, L seine Liinge isl, f cin 
FlicBindcx oder die SchmclzcnfluBrale des die Addilivc cnthaltcndcn Hai^malc rials isl, Ao cine cxperimentell, aus eincm 
Siromungse\pcrinienl, erhalienc Konsianie isl und a cin Qualiialssleuerungsfaklor zwischcn 0.1 und 1 ,0 isl. 

Auf der Basis dieses Ausdrucks konnen Fornien unlerschicdlicher Durchmesscr zur Hcrsiellung von Tragern verschie- 
dencr Durchmesscr hergeslellt werden, und cine opiimalc GroBe (Lange) fur ausreichendes AulTullen und glcichfoniiige 45 
Dichtc kann fur Maierialicn verschicdener FlicBfaliigkciien zum Erhall von Tragcm mit ausgezeichncier ObernUchen- 
rauhcil, Rundbcil und Dinien.sionsgcnauigkcil vcnvendel werden. 

Das eingangs angesprochene Ozonprobleni kann durch Einsaiz des Posilivaufladcns als Aufladungsverfalircn gclosi 
werden. Fig. 2 ist eine Teilschniliansicht einer lichlempfindlichen Trommel, die ein Beispiel des Schichienaulljaus einer 
lichtcmpfindlichcn Trommel fur Positivaufladung zcigt. Dicscr SchichienaulT^au unifaBi auf der Oberfiache cincs Tragers 50 
I aus PPS-Harz, PPA-Harz oder LCP in dcr genannten Reihcnlblge: cine Unier- odcr Grundschichi 2, cine Lochcriibcr- 
Iragtingsschichi 3, bedart'swcises eine P-lciiendc Zwi.schen.schichi 4, eine Ladungserzeugungsschichi 5 und eine La- 
dung.siibenragungsschichi 6, die alle nacheinander ausgebildet werden. 

Im Rahmen der vorlicgendcn Erfindung konnen Aulljau, Maierial und Dicke bekannter Art der organischen foiolciien- 
den Schichi des Posiiivladungsiyps eingeseizi werden und unlerliegen keiner besondcrcn Beschrankung. Die Ladungs- 55 
erzeugungsschichi 5 beslchi gcnerell aus einem organischen PiginenU das gul Lichi absorbicri. Solchc Pigmcnlc umfas- 
sen Phialocyaninpigmcnie, Squarilium- bzw. Squalanpignicnie, Perylenpigmcnie, Quinonpigmenic und Azopignienie. 
Dicse Pigmentc sind in P- und N-Klassen unlcneilt, abhangig davon, ob von den erzcugicn Ladungen Lochcr odcr Elek- 
ironen mil groBercr Wahrscheinlichkcil uberiragen wcrdcn. Die P-Klassc enihall die mcisicn Phytalocyaninpigmcntc, 
Squarilium- bzw. Squalanpignicnie und Perylenpigmentc, wahrend die N-Klasse die meistcn Quinonpigmenie und Azo- 60 
pigmenie enlhiill. Die Dicke der Ladungscrzeugungsschichl 5 betragi nonualerwcise 0,01 bis 5,0 \in\ und vorzugsweisc 
0,1 bis 2.0 jjjn. Wcnn die Dicke geringer als 0,1 pni isl, crgibl sich keinc ausreichende Empfindlichkeil, wahrend, wcnn 
sie ubcr 2,0 pni liegi, der Dunkelabfall siark ansieigt. 

Nachfolgcnd werden Bei.spicle der Erfindung dciaillierl beschricben. 

65 

Beispiel 1 

Ein zylindrischcr Tragcr wurde unicr Verwcndung eines PPS-Maierials dcr nachlolgcnden Zusammensctzung spriiz- 
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gcgosscn: 

Qucr vcrncizies PPS-Harz (von dcr Toray Industries Co., Lid. unicrdcr Bczeichnung PPS M2900 venriebcnes Maicrial 
(MFl^ = 600)); 60 Gewichtsieilc 
RuB (Caboi Furnace Carbon XC72): 15 (jcwichlstcile 
5 Ton (von dcr Ts\ichiya Kaolin Co., Ltd. Unter der Bezeichnnng SA1WT0N E5 vertriehenes Prodiikt): 10 Gewichts\ei!c 
Glasfasern (von der Nippon Shcei Glass Co., Lid. unicr der Handelsbezcichnung RES 03-1T76 (3 nun) venhebenes Pro- 
dukl): \5 Gcwichtsteile 

GieBbedingungen: Harzlenipcralur 350°C, Raumienipcralur L50"C, Spriizdruck 200 MPa, Kuhlicniperaiur 30 Sckun- 
dcn. 

10 

Bci spiel 2 

Zur Verringcrung der Kosien verglichen mil dein Bei spiel 1 wurdc ein preiswenes RuR in PPS-Har/. geringer Visko- 
siiiii eingeniischu das dann wic beim Bcispicl 1 durch SprilzgicBcn /.u einern zylindrischen Triiger gcfbrnii wurdc. Die 
15 Harzzusaninicnseizung war wic folgt: 

Qacr-vemcizies PPS-FIarz (von dcr Toray Industries Co., Lid. unicrdcr Bczeichnung PPS M3910 (IVTIT^ = 2000) vcrtric- 
benes Produkt): 50 Gcwichlsieilc 

RuB (Caboi Furnace KohlcnsiolT BP-480): 20 Gewichisicilc 

Calciunicarbonat (von der Maruo Calcium Co., Ltd. unter dcr Bczeichnung Super S vertriebcnes Produkt): 15 Gewichls- 
20 leiie, und 

\5 (lewichtsteile der gleichen (Jlasfasem wie beini Beispiel 1. 

Die GieBbedingungen unlerschieden sich von denen des Beispiels 1 durch einc Harziempcratur von 330^C und einen 
Spritzdruck von 150 MPa, 

25 Beispiel 3 

Dieses Bcispicl untcrschicd sich von dcm Bcispicl 1 in dcr Zusanniicnscizung dcs vcrwcndctcn Harzmaicrials sowic 
der GieBbedingungen wie folgt. Die Zusanimensetzung des Harzniaierials war; 

PPA-Harz (von Amoco unler dcr Bczeichnung AMODEL ET-1001 hergesielltes Produkt): 60 Gewichlsteile, 
30 15 Gewichtsieile des gleichen RuBes wic beim Beispiel 2, 

1 0 Gewichtsieile des gleichen Calciumcarbonais wie beim Beispiel 2 und 
15 Gewichisteile der gleichen Glasfasern wie beim Beispiel 2. 

Die GieBbedingungen unlerschieden sich von denen des Beispiels 1 Icdiglich durch cine Harzvemperalur von 330°C. 

33 Beispiel 4 

Dieses Beispiel unterschied sich von deni Beispiel 1 Icdiglich hinsichtlich der Malerialzusamniensetzung und dcr 
GieBbedingungen. Materialzusammenseizung war: 

LCP-Harz (von der Finiia Polyplasiics Co., Ltd. verlriebenes Produki Vckira A950); 65 Gewichtsieilc, 
40 RuB (derselbe wie beim Beispiel 2): 15 Gewichtsieile, 

Calciunicarbonat (dassclbe wic beini Beispiel 2): 20 Gewichisteile. 

Die GieBbedingungen unlerschieden sich von denen des Beispiels 1 Icdiglich in eineiii Spritzdruck von 150 MPa an- 
slelle von 200 MPa. 

Bei alien vorgenannlen Beispielen 1 bis 4 wurdc nach deni GieBen die Oberflache des Tragcrs enlfettet und gesaubert. 
45 Mittels eines ubiichen Verfahrens wurde die Oberflache mit eineni orsanischen foioleiicnden Material zuni Erhalt einer 
lichtenipfindlichen Trommel bcschichtct (bci dem Ladungserzeugungsmaterial handelte es sich urn metal Ifneies X-Phy- 
talocyanin und bei dem Ladungs transport material uni Tetra-N.N,N',N'-Phenyl-Toluidin). Dann wurdcn die anlanghchen 
elcklrischcn Eigenschafien der jeweiligen lichtempfindlichen Trommel gemessen und ein Druckleislungslesi ausgeluhri. 
Die Tesiergcbnisse ergaben bei alien vier Bespielen eine ausgezeichncie Druckleistung. 

50 

Vergleichsbeispiel 1 

In iiJinlicher Weise wie beim Beispiel 1 wurde der Trager einer lichlenipfindlichen Trommel durch SpritzgieBen eines 
kommerziell erhaltlichen PPS-Harzes (von Toray Industries Co., Ltd. unier dcr Bczeichnung PPS TORAYLINA 
55 A533X01 vertriebcnes Produki) hcrgesielli. Die GieBbedingungen waren: ITarziemperatur 330X\ Foniilemperatur 
150"C, Spritzdruck 150 MPa und Kuhliempcratur 30 Sekunden. 

Vergleichsbeispiel 2 

60 Das Vergleichsbeispiel 2 unlerschied sich von deni Vergleichsbeispiel 1 dadurch, daR als MaieriaJ zum GieRen ein 
kommerziell erhaltUches PBT-Harz (von Dainippon Ink and Chemicals Inc. unter der Bczeichnung EPC-3506 vertriebc- 
nes Produki) verwcndel wurde und die Harziemperalur beim GieBen 280'^C und die FoniHeniperaiur 100%^ belrug. 

Beziiglich der Beispiele 1 bis 4 und der Verglcichsbeispielc 1 und 2 wurden vor dem Beschichien der Trager mil dem 
organischen foioleiicnden Material die Obernachenrauheit. die Rundheit und die Abmessungsgenauigkeit der Trager ge- 

65 messen. Nach dem Beschichien mil dem foioleiicnden Material wurden die anlanghchen elekirischen Eigenschafien der 
einzclnen Produkte als lichtempfindlichcr Trommel gemessen. AuBcrdcni wurden diese Trager und Trommein Tests be- 
zuglich ihrcr Widcrstandsfahigkeii gegeniiber organischen Losungsniiticln unterzogen. Die MeBcrgebnisse sind in der 
Tabelle am SchluB der Bcschreibung zusammengefaBt. 
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* * 

Die McBbedincunycn fiir die anfanulichcn clekirischcn Hiucnschafien wcrden naclistchend crliiuien. Die icwciliqe 
lichtcnipfindlichc Trommel wurdc in cincni ini Handel verlugbaren Halbleiierlaserdruckcr inonticn, der fiir posiiive 
Aufladung ausgestaiici wurdc. indcni seine Ladccinrichlung gcgcn einc mil einer Koronaeniladungscinrichiung (scoro- 
iron) mil eincr Koronacniladungsspannung von 6,5 kV und eincr Gilierspannung von +800 V ausgciauscht wurdc. Die 
Oherflachc der lichtempfindlichcn Trommel wurde dann aufgcladcn. Die Halterate dcs Ohcrflachcnpolentials fiinfSe- 5 
kunden nach Mcssung dcs anllinglichcn Oberfliichcnpoieniials an der Posinon des EniwickJcrs ohne Aufbringcn cines 
Halblcitcr-Laserslrahls wurde mil Vj^^ bczcichncl. Unier Rcsipoicnlial isi dasjenige Poicniial zu verslehen> das nach Bc- 
strahlung mil einem Lascrstrahl eincr Wcllcnliinge von 780 nm und ciner Energie von 5 pJ/cm* verblieb. Die Drucklci- 
siung wurdc aul* der Basis der An/ahl wciBcr 1 lecken in der Kopie eines schwarzen Hlaties oder der Anzahl schwar/er 
Flcckcn in einer Kopie cines wciBcn Blaitcs bcsiimmi. lo 

Gema6 der vorliegcndcn lirfindung wird der Tragcr durch SpritzgicBen von ihcrmoplastischcm ITarz, d. h. PPS-, PPA- 
oder LOM-Iar/ hcrgcslelli, welches durch Beiniischen von RuB lei lend gemachi wurde. Dies fiibn zu dcDi \forieil eincr 
ansge/cichneien Oherflachenrauheil, Rundheil und Abtiicssungsgenauigkeil sowie einer gijicn T^osungsminclbeslandig- 
keii. Als Trijger fur eine lichlempfindliehe Tronuuel bieiet der Tragcr gemaB der Erfindung gcgeniiber hcrkommlichen 
Aluminiuiniragern insbesondcre die Vorieile ciner inicgralcn Siruktur mil einem End- oder AnschluBlcil oder -ilansch 15 
und ein gcringes Gewicht. Wenn der Hauplbestandteil ein quer\'cmclzles PPS-Harz isi, das insbesondcre chcmisch siabil 
ist, isi der ertindungsgcmaj.Se Triigerdas niclil anialiig gegenuber einer Obernachenoxidation oder sonstigcn Beeinirach- 
ligung, wic sic bci Aluminiunnragcm zu bcobachicn isi. SchlieBlich handcli cs sich bei der Jichtcmpfindlichcn IVommeJ 
gcniaB der vorliegcndcn Hrlindung um einen lichiempfindlichen Korpcr mil Posiiivaufladung, der ausgczcichncic clek- 
irischc Eigcnschaficn aufweisi und die Bciriebsumgebung nichi bccinirachiigi. 20 

Tabcllc 2 





Betspiel 1 


Betspiel 2 


Beispiel 3 


Betspiel 4 


vergieicns 
-beispiel 1 


vergietcns 
-beispiel 2 


Formbarkeit 


gut 


sehr gut 


gut 


sehr gut 


probie- 
matisch 


gut 


Spezifischer Raum- 
oder Durchgangswi- 
derstand (Qcm) 


2x10* 


3x1 0^ 


3x10^ 


9x10^ 


2x1 0« 


5x10® 


Oberflachenrauheit 
Rmax U/m) 


0.9 


0.8 


1.0 


0.9 


1.8 


2.5 


Rundheit (jjm) 


50 


40 


50 


80 


80 


100 


Abnnessungsgenauig- 
keit ((p30±mm) 


0.05 


0.03 


0.05 


0.07 


0.07 


0.1 1 


Abmessungsande- 
rungsrate 120^C/48h 
{%) 


0 


0 


-0.1 


0 


-0.2 


-0.2 


Massenandemng 
*(si8he unten) 


+ 0.2 


-f-0.1 


+ 0.5 


+ 0.4 


+ 0,2 


+ 7.2 


5"Sek.-Ruckhalterate 

v.. (%) 


90 


92 


90 


92 


30 


35 


Restpotential Vr (V) 


31 


25 


30 


35 


45 


50 


Druckleistung 


sehr gut 


sehr gut 


sehr gut 


sehr gut 


beschei- 
den 


beschei- 
den 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



* Massenanderung nach Eintauchen in Methylenchiorid fur Hwei Stunden (%) 



Paicnlanspriiche 
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J. Organischc lichlempfindliehe Anordnung fiir elckirofoiografischc Anwendungcn, umfasscnd 

einen durch SpriizgieBen hergcsiclJlen zylindrischcn Tragcr (1) aus ihennoplasiischem Harz. das durch Zusaiz von 

RuB leiiend gemacht isi, und 

cine organischc lichlempfindliehe Schichi (2 bis 6) fiir Posiiivaufladung auf dem Tragcr (1). 

2. Anordnung nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichncl, dafJ sich das thermoplasiische Harz haupisiichlich aus ei- 
nem Polymer, ausgewalili aus der (Jruppe enihaliend ein Polyphenylensulfidharz, ein Polyphlhalamidharz und ein 
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I'liissigkrisiallpolynicn zusaninienselzl und der spezifischc Rauin odcr Durchgangswidersiand dcs Tracers (1) mil 
dcm zugesel/ien RuB 10*^ ^Icm ocicr wcniger beiragl. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch gekennzeichncu daCt der RuB cine durchschniillichc PaiiikclgroBe 
von 20 bis 50 niii aufweisl. 

4. Anordnung nach eineni der vorhcrgchendcn Anspriiche, dadurch gekcnnzjijichnet, daR der Tragcr (1) femcr cin 
anorcanischcs Pulver mil ciner durchschnillHchcn PaitikelgroBe von 50 pni oder wenigcr als Dispcrcicniiiiiel fur 
den RuB enlhah. 

5. Anordnung nach einem der vorhergehcnden Anspruche, dadurch gckcnnzeichneu daB der Trager lerner 5 bis 
30 Gcw.-% Glastascm als Verslciluncsmalerial enlhah. 

6. Anordnung nach einem der vorhergehcnden Anspruchc, dadurch gekennzeichnei^ daB der Tracer (1) wenigsiens 
40 Cew,-% dcs Ilarzes enlhah. 

7. Anordnung nach einem der vorhergehcnden Anspruchc, dadurch gckennzeichnel, daB der Trager (1) einc Langc 
von nicht nichr als 360 mm, einen Durchmesser von 15 bis 200 mm "und eine Dicke von 0,5 bis 5 um\ aufweisl.. 
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